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AB The title solns. with concns . of <50% and free of polymerization 
inhibitors, are prepared by mixing acrylic acid (I) with 
aqueous slurries of alkaline earth carbonates, adding alkali metal 
bicarbonates, and separating alkaline earth carbonates. Thus, adding 720 kg 

as 

rapidly as possible to a slurry of 500 kg CaC03 in 2160 kg H20, stirring 
30 min, adding 840 kg NaHC03 in portions, and separating CaC03 gave 30% 
aqueous Na 

acrylate with a total processing time of 6 
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@ Verfahron zur Horstellung wasssriger Ldaungen von Alkaltacrylat 

t Heretalhiftfl wSfcrfgar losungen von Alkaliacrytatan bed 
Raurmamporatur, indem Acryiaaure in Gagenwart von COj 
mit Erdatfcaltkarbonat in Erdafeaiiacrylat and dieses durch 
Urosatzan mlt Alkalikarbanat oder -sulfat In Alkanacrylat j 
ubarfGhrt und dsa geblldeie Erdalkalikarbonat oder -aulfat 
abgetrennt wind. Die Acrylsaure kann durch Ca-IMonen ata* 
WUaTertaein. 
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0Verfa(lren zur Herstellung waessriger Loesungen s<on Alkalisaixen 
der Acrylsaeure, dadurch gekennzeichnet, dass durch Verainigung amer 
waessrigen Auf schlemmung eines Erdalkal ikarbonats mit Acrylsaeure 
das Erdalkal isalz der Acrylsaeure erzeugt und dieses durch Zugabe 
eines Alkalibikarbonats in Alkaliacrylat ueberfuehrt und dessen 
entstandene Loesung vom Erdalkal ikarbonat abgetrennt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch i dadurch gekennzeichnet, dass die Au-f- 
schlemmung des Erdalkal ikarbonats vor der Vereinigung mxt der 
Acrylsaeure bei normalem Oder unter Ueberdruck roit C02 gesaettigfc 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vermischung der Erdalkal ikarbonat auf schiemmung mit der Acrylsaeure 
bei Raumtemperatur erfolgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 und 3 dadurch gekennzeichnet, dass 
eine mit Cu-II-Ionen stabilisierte Acrylsaeure oder deren waessrxge 
Loesung verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 und 4 dadurch gekennzeichnet, dass 
als Erdalkalikarbonat CaCQ3 und als Alkalibikarbonat NaHC03 verwen- 
det warden. 

I 
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'VERFAHREN ZUR HERSTEULUNG UREQSPXS£R. LOESUNGEN VON ALKALIACRYLAT 

• * • • • - • - » • • 

Die Neutralisation von Acrylsaeure Oder deren" Lo&sungsn mit Alkalien 
Oder deren Loesungen fuehrt zu Neutral i cat an „ dio Neuenprodukte, ins- 
£f besondera das Alkalisalz der Beta-Hydroxypropiansaeure enthalten, da 
^ das oertliche Auftreten von pH-Werten >S beim Einbringen des Alkalis 
(r> oder dessen Loesung nicht vermieden warden feann* Die Nebenprodukte, 
^4. insbesondere das Alkalisalz der Beta-Hydro* ypropionsaeure macben die 
<v> so hergesteiiten Alkali aery 1 at laesungen fuer Zwecke der radikali- 
schsn Polymerisation Oder Kopolymerisation mit anderen Monomeren 
unbrauchbars Die Nebenprodukte, -insbesondere das Alkalisalz der Beta- 
Hydroxypropionsaeure wirken als Radikal stopper p sodass die Polyreak- 
tion entweder gar nicht startet oder nur zu niedrigmolekularen Poly- 
mer en fuehrt- 

Mit Alkalibikarbonaten, insbesondere NaHCQ3, oder deren Loesungen 
iassen sich zwar fuer die Polymerisation oder Kopolymerisation geeig- 
nete Neutral i sate der Acrylsaeure herstellen, sofern man die Neutra- 
lisation hei ./.aximal 0 Qrad C durchfuehrt. Dieses Verfahren hat Nach- 
teile: Einerseits scbeidet Wasser als Kuehlmittel aus, andererseits 
erhaelt man aufgrund der stof f imanenten Schwerldeslichkeit der 
AlUalibikarbonate, insbesondere des NaHCQ3, nur Neutralisate mit 
niedrigem Gehalt an Alkaliacrylat, Zum Beispiel ergibt die Neutra- 
lisation .einer 50tt-igen Acrylsaeure mit einer bei O.Brad C gesaettig- 
ten NaHC03~Loesung ©in Neutralisat mit pur rund 6,4X Natriumacry- 
I at. 

Es wurde gefunden, dass sich bis 30X Al kali aery 1 at, insbesondere 
Natriumacrylat enthaltende Loesungen frei von die Polymerisation 
dieser Loesungen bemmenden Nebenprodukten gewinnen Iassen, wenn man 
Acrylsaeure oder deren Loesungen, die mit Cu-II-Ionen stabilisiert 
sein koennen bei Raumtemperatur in eine ueberschuessiges Erdal kali- 
karbonat, insbesondere CaC03, enthaltende Auf schlemmung einbringt. 
Iro Hinblick auf die Schwerloeslichkeit der Erdalkalikarbonate startet 
die Neutralisation zunaechst iangsam, beschieunigt sich aber in dem 
Masse, in dem das bei der Neutralisation entstebende C02 die Loes- 
lichkeit des Erdalkalikarbonate unter Erdal kalibikarbonatbildung ver- 
bessert. Es ist daher von Vorteil von Anfang an die Erdal kali karbo- 
natauf schlemmung mit C02 saettigen, wobei zur weiteren Steigerung 
der C02-Saettigung der Auf schlemmung auch unter Uberdruck gearbeitet 
werden kann, zumal die in der Technik ueblichen Ruehrwerksreaktoren 
in der Regel einem Hindestbetriebsdruck von 3 atue genuegen. Das ent- 
stehend© und/oder xugefuehrte C02 bewirkt zusaetzlich, dass die ger 
samte Reaktionsmasse staandig ©inert pH-Wert <H besitzt, sodass die 
Wasseranlagerung an die Doppelbindung der Acrylsaeure und daroit die 
Bildung von Beta-Hydroxypropionsaaure verhindert wird. Nath 
Einbringung der Acrylsaeure oder deren Loesung wird kurz nachgeruehrt 
und anschliessend die Loesung bezw. Auf schlemmung des Erdal kali acry- 
lats mit einer der Acrylsaeuremenge aequi vaienten Alkalibikarbonat- 
menge portionsweise versetzt, wobei das Erdal kali sals der Acrylsaeure 
in das Alkalisalz ueberfuahrt wird und Erdal kalikarbonat und event, 
als Stabilisator verwendete Cu~II-lonen als basische Karbonate aus- 
fallen, Nach Abtrennen der Ausfaeliung erhaelt man «ine Aikaliacry- 
latloesung, die sich bestens zur Polymerisation oder Kopolymerisation 
verwenden laesst. 

Die varbeschriebene Arbeitsweise kanri auch kontienuierl ich gestaltet 
werden, indem zum Beisplel die Erdal kalikarbonat auf schlemmung in 
einem Schleif ©nreaktor umgepumpt wird und gleichzeitig Erdalkalikar- 
bonatauf schlemmung und Acrylsaeure oder deren Loesung eingespeist und 
waessriges Erdal kaliacryl at ausgeschleusst. und C02 entspannt werden 
wobei im Reaktor Normal- oder Ueberdruck gehalten warden kann. 
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Die -folgenden Beispieie. solWdas neue Ver-fahren eingehender aar- 
stellem 

Beispieli: 
S Xn einem Ruehrwerksreaktor werdsn in eine ^^f^J?" 5 ^ n iL_ 

2 £S S I SBS 0,5 Stunden nachgeruehrt und vo^ge- 

£ bildeten CaC03 abgetrennt. Der gesaate Vorgang laesst «ch xn 6 Stun 
W den durch^ehren, soda** 4 Chargen/Tag durcb* uehrbar exnd und 12,4 t 
££-?ge Natriumacrylatlbesung/Tag gewonnen Herden *»nnerv, J^pre- 
chend einer Jahresproduktion von mindeatens 2400 t bei 200 Arbeits 
t agen . 

Baispiel2s 

In einem Rundkoiben mit Ruehrwerk warden in eine Auf ^* le ™ u ™ 
to a BaCC>3 in 220 ml Wasser, die mifc CD2 gesaattxgt ist. 72 g Acryl 
JLJrltrt £umSm£ratur eingetragen. Nach kurzen, NacHruahren wird 
oortiatisweise mit 84 g NaHC03 versetzt, nachgeruehrt und nach 9edi 
Kon S S£oi die gabildata ca.30V.-ige Natriun^crylatlaesung 
dakantiert. 



Bei spiel. 3s 

Werden 200 g der Natriumacrylatloesung gemaesa Beispiel 2 mit Kali um- 
pSsulfat initiiart, so entsteht unter Tamparaturateigarung b*s 95 

SerceS 200 f K^rlumacrylatloesung <30*-ig>. die ^ch uablicha Neu- 
tralisation mit NaHCQS gewonnen wurde, mit Kaiiumpersuifat initUert, 
so tStt Sadar ? ein Temperaturansti eg noch eine Viskositaetszunabme 
aer ^SuSTSmSl. Polymerisation iat offensichtlich inhxbiart. 
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